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Die Konsistenz von Zementbreien wird 
vielfach in der Weise bestimmt, daB man in 
den Zementbrei em Pistill von bestimmtem 
Querschnitt fallen lafit und die Eintauchtiefe 
inifit. Ferner ist fiir die Konsistenzbestim- 
mung von Zementbreien schon ein Apparat 
vorgeschlagen worden, bei wekhem iiber 
einer Wageplatte bestimmter GroBe ein am 
Boden durch einen Schieber verschlieBbares 
Gefafi angeordnet ist. Letzteres wird mit 
dem zu untersuchenden Brei gefullt und dann 
der Schieber entfernt. Der Brei flieBt aus 
und fallt auf die Wageplatte, auf der je nach 
der Konsistenz rnehr oder weniger Brei zu- 
rikkgehalten bzw. gewogen wird. 

Gegenstand der Erfindung ist nun ein Ver- 
fahren, das die Messung der Konsistenz von 
Zementbreien mit besonderer Genauigkeit 
und mit den einfachsten Hilfsmitteln gestat- 
tet. Gemafl der Erfindung lafit man den zu 
prufenden Zementbrei in einem konischen 
oder zylindrischen, oben und unten offenen 
Trog aus einer bestimmten Hohe fallen und 
bestimmt die beim Aufschlagen des Troges 
auf Anschlage infolge des Beharrungsver- 
mogens aus demselben herausgetretene 
Menge Zementbrei. 

EineVorrichtung zur Ausfuhrung des Ver- 
fahrens nach der Erfindung ist in der Zeich- 
hung beispielsweise dargestellt. Dieselbe be- 
rsteht*'aus : zwd Teilen, einem Mefitrog und 
?ei-na^ den Abb. i im 

fldingS5%mtt^ Abb'. ^ in der Aufsicht zeigt, 
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ist oben und unten offen und innen nach 
unten zu konisch verjungt. Derselbe besitzt 35 
aufierdem, wie Abb. 2 erkennen lafit, zwei 
Ausschnitte, mittels derer er beim Fall an 
den Gleitstangen des Stativs gefuhrt wird. 
Hergestellt ist der Trog aus Metall, z. B. aus 
Stahl. Das Stativ, das Abb. 3 im Langs- 
schnitt zeigt, besteht aus einer Stahlplatte 
mit zwei senkrecht nebeneinanderstehenden 
Rundeisen. Ungefahr in Hohe eines kleinen 
Porzellantiegels (3 bis 4 cm) sind an den 
Rundeisen Anschlage angebracht. Der An- 
schlag kann in der Weise hergestellt werden, 
dafi zwei obere Rundeisen in zwei untere 
Rundeisen von etwas groBerem Durchmesser 
beispielsweise eingeschraubt werden. 

Zur Ausfuhrung der Messung werden 5 o 
100 g Zement mit 28% Wasser 3 Minuten 
lang kraftig geschuttelt. Dann wird eine 
kleine Menge des Zementbreies in den auf 
einer Glasplatte stehenden Mefitrog eingefullt. 
Die Oberfiache des Zementbreies wird mit 55 
einem Messer glatt gestrichen. Der Trog 
wird sodann mit seinen beiden Fuhrungen 
oben zwischen die Rundeisen des Stativs ge- 
setzt und fallen gelassen. Beim Fallen schlagt 
der Trog auf die Anschlage an den Rund- 60 
eisen auf, wobei je nach der Konsistenz mehr 
oder weniger Zementbrei aus dem Trog in 
einen kleinen darunter stehenden Tiegel, z. B. 
aus Aluminium, fallt. Man lafit den Mefitrog 
z. B. dreimal hintereinander von oben her- 65 
unterfallen und streicht nach dem dritten 
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Male den unten am Trog hangenden Zement- 
brei mit dem Tiegel ab . Der Tiegel wird auf 
emer emfachen Waage, z. B. einer Brief- oder 
Federwaage, gewogen. Die Dimensionen des 
1 roges und die Fallhohe sind so gewahlt, daB 
bei normaler Konsistenz des Zementbreies 
erne ganz bestimmte Menge Zementbrei aus 
dem frog herausfallt (beispielsweise 4 bis 6 g) 
Erne Messung genugt, urn an Hand einer Ta- 
belle genau anzugeben, welche Wassermenge 
der untersuchte Zement benotigt, urn normal- 
kons ls tent zu sein. So ergab sich bei einetn 
Mefltrog von 3,5 cm Hohe, 2,7 cm oberer 
hcnter VVeite, 1 cm unterer lichter Weite 
ferner einer Fallhohe von 37 cm folgende Ta 
belle: 

Wasser 
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Ein anderer Zement wird mit 28^ WassU 3S ; " : 
angemacht. Die herausgefallene Men^" : 
mentbrei betragt 5 ,4g. Die Menge von 2S •/ 
Wasser 1st richtig. • '» 


zuwenig Wasser 3 0 / 0 

" ' - 2°/. 
- *7o 


normal 

zuviel Wasser 


1 > 

2 7» 
37. 


Zementbrei 

1.5 g 
2.5 g 
4.5 g 

6.5 g 

8.5 g 
8.5 — 10,5 g 
10,5 — 13,0 g • 


1.5 
2,5 

4.5 • 

6.5 


B e i s p i e 1 1. 
• Es werden 100 g Zemenr mit 28% Wasser 
30 angemacht. Die herausgefallene Menge Ze- 
mentbrei betragt 2,3 g. Der Zement hat 2 •/„ 
zuwenig Wasser und benotigt fur Normal- 
konsistenz 30% statt 28% Wasser. 


Beispiel3 
Ein mit 30% Wasser angemachter Zement 
J3.5 g- Er hat demnach 4°/ 0 Wasser 
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ergibt 

uber Normalkonsistenz. Diese liegt bei 26 °/ 

Der Apparat lafit sich bei alien hydrau- 
hschen Bindemitteln verwenden. Ferner kann 45 
man jede beliebige Fallvorrichtung verwen- 

J C nu Un u d ull OTm d£S Meflt ™ges sowie die 
fallhohe behebig variieren. Der in der Zeich- 
nung dargestellte Apparat hat den Vorteil 
daB er jederzeit auseinandergenommen wer- 50 
den kann, und dafl etwa abgenutzte Teile sehr 
leicht ersetzt werden konnen. Die beschrie- 
bene Methode bedeutet eine grofie Ersparnis 
an Zeit und Material und gestattet erstmalig 
genaue Konsistenzmessungen. 55 

Patentanspruch : 
Verfahren zur Messung der Konsistenz 
von Zementbreien, dadurch gekennzeich- 
net, daB man Zementbrei in einem koni- 60 
schen oder zylindrischen, oben und unten 
offenen Trog aus einer bestimmten Hohe 
fallen lafit und die beim Aufschlagen des 
Troges auf Anschlage infolge des Behar- 
rungsvermogens aus demselben heraus- 65 
getretene Menge Zementbrei bestimmt. 


Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 



